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(57) Abstract: The invention relates to a method of treating a fabric involving metal peroxide impregnation. The invention is char- 
acterised in that a fabric, e.g. pre-bleached and/or desized hydrophilic fabric having a weft (or inversely a warp) comprising natural 
or synthetic cellulosic fibres, is subjected to the following: impregnation (I) in a metal peroxide leaving the weft (or inversely the 
warp) free for a period necessary for the swelling of the fibre forming the weft (or inversely the warp) of the fabric and for the mod- 
ification of the cellulose; at least one relaxation operation without weft (or inversely warp) tension with the passage of air, during 
which the weft (or inversely the warp) swells and takes the form of a spring, following shrinkage; at least one rinsing operation; at 
least one washing operation; and at least one squeezing operation. The invention also relates to the elastic fabrics thus obtained and 
to the machines used to implement said method. 

(57) Abrege : L*invention concerne un precede" de traitement d'un tissu par impregnation de peroxyde m6tallique, caracterise' en ce 
qu'il consiste a appliquer sur un tissu par exemple hydrophile dtsencolle* et/ou pr^alablement blanchi et dont la trame (ou inversement 
la chaane) est constitute de fibres cellulosiques naturelles ou artificielles - une impregnation (1) dans un peroxyde m&allique en 
laissant le 
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tissu libre en trame (ou inversement en chaine) pendant un temps nScessaire au gonflement de la fibre constituant la trame (ou 
inversement la chaine) du tissu et a la modification de la cellulose, - au moins une relaxation sans tension trame (ou inversement 
sans tension chaine) par passage a l'air pendant laquelle la trame (ou inversement la chaine) go n fie puis prend sa forme de ressort, 
apres retractation, - au moins un rinfage, - au moins un lavage, - au moins un ex primage L'invention conceme £galement les tissus 
elastiques obtenus par le precede' et les machines de mise en ceuvre. 
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(57) Abstract: The invention relates to a method of treating a fabric involving metal peroxide impregnation. The invention is char- 
acterised in that a fabric, e.g. pre-bleached and/or desized hydrophilic fabric having a weft (or inversely a warp) comprising natural 
or synthetic cellulosic fibres, is subjected to the following: impregnation (I) in a metal peroxide leaving the weft (or inversely the 
warp) free for a period necessary for the swelling of the fibre forming the weft (or inversely the warp) of the fabric and for the mod- 
ification of the cellulose; at least one relaxation operation without weft (or inversely warp) tension with the passage of air, during 
which the weft (or inversely the warp) swells and takes the form of a spring, following shrinkage; at least one rinsing operation; at 
least one washing operation; and at least one squeezing operation. The invention also relates to the elastic fabrics thus obtained and 
to the machines used to implement said method. 
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(57) Abrege : L Invention conceme un proc&ie* de traitement d'un tissu par impregnation de peroxyde m6tallique, caractense* en ce 
qu'il consiste a appliquer sur un tissu par exemple hydrophile d6sencolle" et/ou prealablement blanchi et dont la trame (ou inversement 
la chaine) est constitute de fibres cellulosiques naturelles ou artificielles - une impregnation (1) dans un peroxyde m6tallique en 
laissant le tissu libre en trame (ou inversement en chaine) pendant un temps necessaire au gonflement de la fibre constituant la trame 
(ou inversement la chaine) du tissu et a la modification de la cellulose, - au moins une relaxation sans tension trame (ou inversement 
sans tension chaine) par passage a l'air pendant laquelle la trame (ou inversement la chaine) gonfle puis prend sa forme de res sort, 
apres retractation, - au moins un rincage, - au moins un lavage, - au moins un exprimage L'invention concerne 6galement les tissus 
elastiques obtenus par le procexJe" et les machines de mise en ceuvre. 



